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9 • Dans un exemple, on a imprSgne du papier k cigarettes k l f aide ^rte'l 
de 1 # environ de chlorure de sodium et de 0,2 $ environ de carboxymethyl de 0 1 
cellulose, k l f aide de rouleaux disposes k peu pr&s au milieu du pdste 1 

, de sechage d'une machine k faire le papier. On applique la solution sur 
5 I'un des rouleaux en faisant passer ce dernier dans un reservoir dans le- 

quel elle est plaoee, puis en amenant le papier entre le rouleau mouillfi et j 
un second rouleau. Sans n f import e lequel des procSdSs d 1 application, on 
pent rSgler la concentration en chlorure de sodium et en agent retarda- 
teur en faisant varier la concentration de la solution. Dans le cas ou 

10 l f on fait passer le papier entre une paire de rouleaux, l'un d'eux est re- 
couvert de feutre. Dans ce cas, on peut encore regler la concentration 

. des substances d 1 addition en r&glant la pression des rouleaux. 

Le papier traite comme on vient de le decrire forme en brfllant 
une cendre blanche qui se contraote autour de la cehdre du tabac en formant 
15 une bande pleine. II a un aspect plus agrSable que celui produit dans le 
cas ou les cigarettes sont faites avec un papier non traits. La contrac- 
tion de la cendre du papier renforce l 1 ensemble de la cendre k l'extr&ai- 
±6 de la cigarette et empSche presque oompl&tement la chute de cendres vo- 
lantes. 

20 Dans beaucoup de cas, la Idg&re augmentation de la Vitesse de com- 

bustion du papier due k V addition du chlorure de sodium n f est pas percepti- 
ble. Dans ces cas, on constate que I 1 addition de l 1 agent re tarda teur a pour 
eff et de rendre. la Vitesse de combustion sensiblement Sgale 2t celle du pa- 
pier non traitS. On a constats que les proportions de chlorure de sodium 

25 et.de carboxymethyl cellulose mentionnSs dans 1* exemple ci-dessus, sont 

satisfaisantes pour une certaine catdgorie de papier. Dans le cas d 1 autre s 
papiers, on peut r^gler la quantity de carboxymethyl cellulose ou autre 
agent retardateur en vue d'obtenir la Vitesse de oombustion d£siree. 

Dans le produit final, k savoir la cigarette, les meilleures qua- 
30 lit£s de la combustion constituent la seule difference perceptible entre 
des cigarettes faites avec le papier selon l 1 invention et celles faites 
avec d' autre s papiers. Dans certains cas, une addition de 0,5 k 2 en 
poids de chlorure de sodium n'augmente pas la Vitesse de combustion dans 
une mesure justifiant l f addition d'un agent retardateur. Mai 3, dans le cas 
35 oft cette addition est jugee necessaire, on peut avoir recours It l*un des 
agents retardateurs dans la proportion voulue pour reduire la Vitesse de 
combustion k celle du papier non traits. Dans quelques cas, des cigarettes 
faites k l'aide de papier impr€gn€ de chlorure de sodium produisent une 
fumee plus douce et plus agreable que celle produite par des cigarettes 
40 analogues faites a l'aide de papier non trait £• 

r ; : v :: RESUME. 



■w-"--!-"'- Papier k cigarettes, contenant de 0,5 k 2 % en poids de chlo- 
rure de sodium, caracterise par les points suivants, separ6ment ou en 
oombinaisons t ' 

45 1 - II contient de 0,1 k 1 % d'un agent retardateur de la combus- 

tion. 

2 - Ledit agent retardateur consists en carboxymethyl cellulose, 
gomme arabique, hydroxys thyl cellulose, caroube, gomme" ^dfagante , alginate 
de sodium, Methocel X-2602 (£ther. d'hydroxypropyl m6thyl cellulose solu- 

50 ble dans l'eau), ou carboxymethyl hydroxyethyl cellulose. 

3 - II contient environ ©a poids de chlorure de sodium et 0,2# 
en poids de carboxymethyl cellulose. 

II - ProcedS de fabrication d'un papier a cigarettes qui, lorsau'il 
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%rtlie^ pioduit une cendi-e Blanche adherente , caract^ris© en ct ^u. il .com- rr. 
;5orte^l»addii^:au papierTde 0,5 a 2 * en p olds ;de ^i^e.de^ium^.-^ 
• d ' e o,l a 1 $ en poids d»un agent retardateur de la conrtrastion^..*:^ 
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